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Fauteur qui me paraissent dériver d'un optimisme patriotique, qui pourrait ne pas être consacré par l'expérience.
De véritable marché d'aluminium il n'y en a pas encore en réalité. En France, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse, il y a des usines qui produisent de l'aluminium en quantité suffisante pour les besoins actuels; mais dans un avenir fort-peu éloigné, d'autres rivaux entreront en ligne et il me paraît impossible de prédire lequel remportera la palme.
Procédé de Kleiner.
Le procédé de M. Kleiner est celui qui, d'après l'Engineering de New-York, aurait été d'abord appliqué à Nenhausen; mais il est abandonné depuis que cette usine a acquis le brevet Héroult.
Tandis que les procédés Covvlcs et Héroult emploient l'électricité comme source de chaleur (les auteurs américains soutiennent tous la thèse de Côwles contre Héroult), développant ainsi une chaleur énorme et une température inusitée, capable de fondre l'alumine qui, dans cet état physique, devient conductrice de l'électricité — et dès lors, est facilement décomposée par le courant — le procédé Kleiner opère la réduction de ce minerai à une ternpcV-ture relativement basse par l'action électroly tique du courant,
Le minerai est la cryolithe en poudre qui est facilement fusible; l'élcc-trolyse met l'Ai, en liberté et il reste du fluorure de sodium. Ce dernier-est soluble dans l'eau et, après lixiviation, il reste un bloc d'Aï, métallique.
Voici comment se fait l'opération : on prend un creuset de plombagine, comme dans le procédé Héroult, dont le fond est traversé par un électrode-de charbon qui forme le pôle négatif. [Cet électrode est formé d'un paquet do-baguettes de charbon, tandis que le pôle positif est un bloc unique de cette môme substance]. Celui-ci est fixé à une potence en regard du pôle positif.
Le procédé Kleiner a été perfectionné de la façon suivante : on comprime à la presse hydraulique de la bauxite en poudre dans un réceptacle quelconque», puis on la creuse pour recevoir le minerai. On rapproche les électrodes dé façon à faire jaillir l'arc, puis on ajoute peu à peu -la cryolithe en poudre; le centre du bain devient brillant et on maintient la température aussi basse que possible pendant deux à trois heures.
Le fluorure de sodium dissous, après l'opération, sert pour la fabrication de sels de soucie et s'il y a du minerai inattaqué, il passe à l'opération suivante :
La cryolithe employée provient du Groenland et coûte 450 à 500 francs la tonne ; on voit que ce chiffre est inférieur à celui accusé par la Société « l'Alliance ».
11 faut ajouter que le fluorure de sodium dissous après l'opération pourrait servir à la préparation de cryolithe artificielle, par un des moyens sus-iadi-qués; et on arriverait ainsi à un abaissement du prix de l'Ai.
Le brevet Kleiner est de 1886; il paraît qu'il est encore appliqué par le major Ricard Leaver, dans une usine de Farringdon road (Londres).et qu'elle est seule à produire l'Ai, métallurgique sur le marché; enfin,
